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Abstract (Basic) : EP 1258515 A2 

NOVELTY - Single sided self-adhesive strips, having an adhesive 
region and grip for a residue free and non-damaging reversible 
adhesion, comprise adhesive on one side and a lacquer of the other side 
upon which a release agent is coated, whereby the strips are arranged 
in the form of a stack. The self-adhesive face of one adhesive strip is 
in contact with the release lacquer of another strip. 

DETAILED DESCRIPTION - Single sided self-adhesive strips (I), 
having an adhesive region and grip for a residue free and non-damaging 
reversible adhesion, whereby the strips (I) are removable by 
pulling/stretching in the plane of adhesion, have adhesive on one side 
and a lacquer of the other side upon which a release agent is coated, 
whereby the strips (I) are arranged in the form of a stack, wherein the 
self-adhesive face of one adhesive strip is in contact with the release 
lacquer of another strip. An INDEPENDENT CLAIM is also included for the 
stacks formed from the adhesive strips (I) . 

USE - The adhesive strips (I) are useful for residue free and 
non-damaging reversible adhesion to substrate surfaces. 

ADVANTAGE - The adhesive strips (I) are readily packaged in the 
form of a stack without the need for additional separator papers, 
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(54) Klebestreifen 

(57) Einseitig selbstklebende Klebestreifen mit kie- 
bendem Bereich und Anfasser fur eine ruckstandsfrei 
und zerstorungsfrei wiederlosbare Verklebung, wobei 
die Klebestreifen solche sind, die durch Ziehen/Ver- 
strecken in der Verklebungsebene losbar sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie auf einer Seite selbstklebend 
ausgerustet sind und auf der anderen Seite einen Lack 
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aufweisen, auf den ein Release beschichtet ist, wobei 
die Klebestreifen in Form eines Stapels angeordnet 
sind, worin jeweils selbstklebende Seite eines Klebe- 
streifens auf die mit Release/Lack versehene Seite ei- 
nes anderen Klebestreifens zu liegen kommt. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stape! von Klebestreifen fur ruckstandsfrei und zerstorungsfrei wiederlosbare 
Verklebungen durch ZiehenA/erstrecken in der Verklebungsebene sowie seine Herstellung und Verwendung. 

5 [0002] Hochdehnbare elastisch Oder plastisch unter Verstreckung deformierende, einseitig oder beidseitig haftkleb- 
rige Selbstklebebander (Klebstoff-Folien), die durch Ziehen im wesentlichen in Richtung ihrer Verklebungsebene ruck- 
stands- und zerstorungsfrei wiederablosbarsind, sind bekannt. Mit ihnen hergestellte Verklebungen bieten kraftvollen 
halt und lassen sich doch spurios wiederablosen, sei es mit nur geringer Beschadigung des Untergrundes oder der 
Fugeteile oder gar ohne. Beispielhafte Klebebandervorgenannter Art sind in US 4,024,312, DE 33 31 016 DE 42 22 

10 849, WO 92/11332, WO 92/11333, US 5,516,581 und WO 95/06691 beschrieben. 

[0003] Eine haufige Konfektionierform entsprechender Produkte sind Selbstklebebandzuschnitte, zum Beispiel in 
Form rechteckiger Streifen, welche an einem Ende einen klebfreien Anfasserbereich besitzen (sieh'e DE 42 22 849 
WO 92/1 1 333 bzw. US 5,51 6,581 ). Der Anfasser dient als Griffflache fur ein spateres Wiederablosen des Klebebandes! 
Im Handel sind solche Produkte unter der Bezeichnung "tesa Power-StripsTg) erhaltlich. 

is [0004] Beschrieben sind in diesem Stand der Technik sowohl beidseitig als auch einseitig klebende derartige Kle- 
bestreifen, die beide aufwendig zu verpacken und dem Kunden anzubieten sind. 

[0005] Die Konfektionierung, Darreichungsform und Verpackung von derartigen Klebestreifen ist aufwendig, erfor- 
dert Trennpapier und ist teuer. Somit war es Aufgabe der Erfindung, hier Abhilfe zu schaffen, also ein Produkt zur 
Verfugung zu stellen, das einfach gestaltet werden kann, ohne dem Verbraucher in erklarungsbedurftiger Form Pro- 

20 bleme bei der Verwendung zu machen, aber auch ohne Entsorgungsprobleme mit Trennfolien etc.. 

[0006] Geldst wird diese Aufgabe durch Klebestreifen in Form eines Stapels, wie dies naher in den Anspruchen 
gekennzeichnet ist. Urn Wiederholungen zu vermeiden, wird ausdrucklich auf die Anspruche Bezug genommen. 
[0007] Die einzelnen Klebestreifen konnen insbesondere solche sein wie in DE 33 31 016 beschrieben, insbesondere 
dort im Beispiel. Aber auch Produkte gemaB WO 92/1 1 332 und WO 92/1 1 333 sind geeignet, sowie solche gemaB dem 

25 weiteren, einleitend dargelegten Stand der Technik. 

[0008] Besonders geeignet sind auch transparente derartige Klebestreifen, insbesondere solche, modifiziert nach 
DE 33 31 01 6, etwa mit einer Rezeptur vom Typ (Gew.-%): 
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40 [0009] Zu Herstellung, Verarbeitung und Ausgestaltung wird auf DE 33 31 016 verwiesen sowie auf die als tesa 
Powerstrips und tesa Posterstrips im Handel befindliche Produkte. 

[0010] Der eingesetzte Lack ist insbesondere ein kationisch aushartbarer UV-Lack, z.B. SICPA 360076 von der 
Firma SICPA, Aarberg, der insbesondere blau abgetont wird. Durch Beimischung von 5 Gew.-% ZytinderabstoBmittel 
kann die Druckfarbe fur die Verarbeitung optimiert werden. Mittels einer UV-Flexodruckmaschine ARSOMA em 410 
45 kann der Klebestreifen bei einer Maschinengeschwindigkeit von z.B. 30 m/min. uber z.B. eine Flexodruckstation be- 
druckt werden. Die genau definierte Farbubertragung auf das Flexodruckklischee gelingt insbesondere mittels einer 
entsprechenden Rasterwalze im Negativrakelverfahren. Es erfolgt danach die Farbubertragung vom Klischee auf das 
Foliensubstrat in einer Farbhohe von 3 - 4 u.m. 

[001 1] Der Farbauftrag auf dem Foliensubstrat kann durch leistungsstarke UV-Strahlerrohren ausgehartet werden. 
so Hierfur wurde bevorzugt eine UV-Station Micro UV-Station GEW miteiner Strahlerieistung von 110 W/cm und einer 
Wellenlange von 365 nm eingesetzt. 

[0012] Diese Lackierung kann nun mit einem z.B. losemittelhattigen Trennmittel, insbesondere auf Basis langkettiger 
Kohlenwasserstoffe beschichtet werden. Die Beschichtung findet insbesondere an der UV-Flexodruckmaschine nach 
der Lackierung statt. 

55 

Beispiel 

[0013] Eine Klebfolie obiger modifizierter Zusammensetzung wird gemaB DE 33 31 01 6 (Beispiel) hergestellt und 
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als 0,6 mm dicke Folie fur die Bedruckung zu 20 cm breiten Mutterrollen geschnitten. 

[001 4] Zum Druckeinsatz kommt ein kationischer UV-Lack SICPA 360076 von der Firma SICPA, Aarberg, der blau 
angetdnt wird. Durch Beimischung von 5 Gew.-% ZylinderabstoBmrttel wird die Druckfarbe fur die Verarbeitung opti- 
miert. Mitteis einer UV-Flexodruckmaschine ARSOM A em 41 0 wird die Deko-Folie bei einer Maschinengeschwindigkeit 
5 von 30 m/min, uber eine Flexodruckstation bedruckt. Die genau definierte Farbubertragung auf das Flexodruckklischee 
gelingt mitteis einer entsprechenden Rasterwalze im Negativrakelverfahren. Es erfolgt danach die Farbubertragung 
vom Klischee auf das Foliensubstrat in einer Farbhohe von 3 - 4 urn 

[0015] Der Farbauftrag auf dem Foliensubstrat wird durch leistungsstarke UV-Strahlerrohren ausgehartet. Hierfur 
wurde eine UV-Station Micro UV-Station GEW mit einer Strahlerieistung von 110 W/cm und einer Wellenlange von 
10 365 nm eingesetzt. 

[001 6] Diese Lackierung wird nun mit einem losemittelhaftigen Trennmrttel auf Basis langkettiger Kohlenwasserstoffe 
behandelt. Die Beschichtung findet an der UV-Flexodruckmaschine nach der Lackierung statt. 
[0017] Die Trennwirkung wird so eingestellt, dass der Stapel bzw. Deko-Turm nicht so leicht auseinanderfallt und 
dass bei der Entnahme der einzelnen Stanzlinge keine Stretchung erfolgt. Die Trennkrafte (Lack und trennmrttel auf 
15 Dekomasse) belaufen sich auf: 5- 35 cN / cm besonders 20 - 30 cN/cm. 

[001 8] Von diesem Vormaterial werden dann 7 cm breite Mutterrollen geschnitten. Durch rotatives Stanzen entstehen 
Klebestreifen in Form der bekannten Posterstrips (in Form und MaBe), die ubereinander (ohne Trennpapier) konfek- 
tioniert werden. Da die Strips auf der PSA-Seite einen Anfasser haben, konnen die einzelnen Befestigungselemente 
leicht und bequem entnommen werden. 
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Patentansprtiche 

1. Einseitig selbstklebende Klebestreifen mit klebendem Bereich und Anfasser fur eine ruckstandsfrei und zerstd- 
25 rungsfrei wiederiosbare Verklebung, wobei die Klebestreifen soiche sind, die durch Ziehen/Verstrecken in der 

Verklebungsebene losbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass sie auf einer Seite selbstklebend ausgerustet 
sind und auf der anderen Seite einen Lack aufweisen, auf den ein Release beschichtet ist, wobei die Klebestreifen 
in Form eines Stapels angeordnet sind, worin jeweils selbstklebende Seite eines Klebestreifens auf die mit Re- 
lease/Lack versehene Seite eines anderen Klebestreifens zu liegen kommt. 
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2. Klebestreifen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die mit Release beschichtete Seite eine Trenn- 
kraft von 5 - 35 cN/cm, insbesondere 20 - 30 cN/cm hat. 

3. Klebestreifen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Release ein solches auf Basis langkettiger 
35 Kohlenwasserstoffe ist. 

4. Klebestreifen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Lack ein fur ein Druckverfahren, insbeson- 
dere fur den Flexodruck geeigneter Lack ist. 

*o 5. Klebestreifen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Lack ein UV-geharteter lack ist, der insbe- 
sondere im Flexodruck aufgetragen und UV-gehartet ist. 

6. Klebestreifen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Lack 2-10 urn, insbesondere 2 - 5 urn dick ist. 

45 7. Klebestreifen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass jeder der Klebestreifen einen nicht-klebenden 
Anfasser aufweist und diese Anfasser in dem Stapel abwechselnd gegenuber liegen oder insbesondere aile uber- 
einander liegen. 

8. Klebestreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem hochverstreckbaren, etastisch 
50 oder plastisch unter Dehnung verformbaren Material, ggf . mit einem Zwischentrager, insbesondere mit einem Fo- 

lien- oder Schaumstoff-Zwischentrager bestehen. r 

9. Klebestreifen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Adhasion geringer ist als die Kohasion, das 
Haftvermogen beim Dehnen weitgehend verschwindet, und das Verhaftnis von Abzugskraft zu ReiBlast minde- 

55 stens 1 : 1,5 ist. 

10. Klebestreifen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Klebestreifen soiche auf Basis von thermo- 
plastischem Kautschuk und klebrigmachenden Harzen sind, mit hoher Elastizitat und geringer Plastizitat. 
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11. Klebestreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Zwischentrager mit beidseitig aufge- 
tragener Acrylatkleberbeschichtung aufweisen. 



12. Stapel aus Klebestreifen nach einem der Anspruche 1-11. 



